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Karl Kiill, Solingen und Adolf Schwedhehn, Diisseldorf 
sind als Erffnder genannt worden 



Dr, W. Kampschulte & Cie f Solingen 



Verfahren 

zur Absdieidung von glatten und glanzenden Kupferuberziigen 

Patentdert im Gebiet dex Bundesrepublik Deutschland vom 31. August 1952 an 
P&tsntanmelduiig bekanutgemadit am 17. MSrz 1055 
Patenterteilung bakanntgemadit am 11. August 1955 



Die Abscheidung von glatten und glanzenden 
Knpferuberzugen aus sauren Kupferelektrolyten 
mit HiHe von KoUoiden, Gelatine, Gummi, Melasse 
oder Phenol und seinen Derivaten oder oxyhetero- 

3 cydischen Verbnidangen wie Piperonal in Verbis- 
dung mit Molybdansalzen 1st bekannt 

Es wurde nun gefunden, daB bei Zugabe von drei- 
fach ungesattigten Alkoholen zu einem sauren Kup- 
ferelektrolyten in Verbindung mit Thiophenol oder 

io dessen Derivaten sehr glatte Uberzuge zu erzielen 
waren und dafr die Konzentration des Glanzbildners 
vm Elektrolyten, in diesem Falle i, 4-Butindiol oder 
Propargyfelkohol der einer Mischung beider im 
Gegensatz zu den bekannten Glanzbildnem, in be- 



deutend weiteren Grenzen gehalten werden konnte. 
Durch die Zugabe von Thiophenol und dessen 
Derivaten konnte in Verbindung mit dreifach un- 
gesattigten Alkoholen eine wesentliche Glanz- 
steigerung der Kupferuberzuge erreicht werden. 
AuBerdem war eine Erhohung der Stromdichte im 
kalten sowie im temperierten Bade bei Anwesenheit 
von dreifach ungesattigten Alkoholen zu verzdchnen. 

Beispiel 

250 gfl Kupfersulfat, crist 
25 g/1 Schwefelsaure (66 6 Be) 
0,05 g/lPropargylalkohol 
0,01 g/1 Thiophenol. 



932 709 



PATENTANSFBUCH: 

Verfahren zur Abscheidung voii glatten w& 
glanzenden Ktipferflberzugen aas sauren, waB- 
rigen Kupfersaklosungen, gekennzeichnet durch 
einen Zusatz von dreifach ungc9attigten Alko- 
fcoten inVerbind<mg mit Tiiiophenol cxfer dessen 
Derivaten* . 



Angexogene Dmckschriften : 
JDeutachePatBOtscluiftJ^r. 688155; 
deutsche Patentanmeldungen Nr. K6716 Via/ 

48a (Patent 848890) und M 12434 VIa/48a 

(Patent 874 100) ; 
U3A.-Patentsclirift Nr. a 526 999. 
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